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SPOS<5b WTTOARZANIA PLYT C^ACHOtfYCH 



PrzedBiotan wynaXazku jest aposdb wytnrarzania p2yt dachowych przeznaczonych do 
krycia dach^n m budownlctivle nlaazkalny* l go&podarczyo w aiojoca atosowanych dotychczas 
plyt ezbestowo-eenantowychft 

Powszechnle stoaowana 89 p2yty dachowo plaskie lub fallate wykonana z aioszanlny 
azbestu. cenentu i liody, W tya calu pbddaja alf azbaat rozw}6knianlu na BOkro* a naat^pnia 
siaGza sic z ceaantaHj przy czya zaviartoA^ azbastu wynosi okolo 129^ m atoaunku do cenentu* 
Mieazanlof t^ rozciertcza elf ivodQ tak. ta za««artoic euchaj aaay wynoai 8^12%. Miaszanlnf 
podaje si9 poprzoz Manny, n kt6rych nast^puja czqAcIowb odwodnianie aaay na aaozynf forauj^c^ 
nakladsjQC war& twy alesentarna z Jadnoczesnyv odsyBdnlen wody na wal for»ato«ry» Ka wale tya 
forauja sic wsttga plyty» kt6ra jeat Jadnoczednia prasowana, a naatopnle ukladana na prza^ 
kladkach i po apraoowanlu dojrzewa Bt do uzyskenla twardaj trwalej plyty* 

Istota wynalazku polaga na ot rzyaanlu plyt dachowych bez zawarto^cl azba&tu m aaeier 
z kt^rej te p^yty a^ wykonynane* Wt6kna azbastowe zostaiy zaat^pione iv2tfknBflil celtiXozowyai, 
kt6re atanowi^ no^nik canentu. Wylawlanie ceaentu oraz wzaocnlenia aurowego wyrobu daj9 wl6k- 
na calulozowa uzyskane korzyatnia w wyniku obrdbkl aakulatury workowej zatelonej do 60** anar- 
noAci wediug schopera 1 Riaglera. Ilo46 wldklen colulozowych poninna bye uksyaalhia ogranl- 
czona i wynikac z koniacznoAci zapewnianla optynalnych warunkdw wylawianlo z zewiasiny 
ziaren ceaentu, Wy^sza zawartoAc wl6klan colulozowych Jest nlakorzyatna z tiwagi no BO±liwo6c 
wyst^powania zwlany wywiardw plyt /pocznianio/ pod wplywem wllgocl. 

Col OB otrzyaania aacy do wytwarzania plyt dachowych « wlaXa ai^ w*6kna calulozowa w 
llo#cl 3-5% wagowych do 60*^ aaarnoAcl i aieaza 8I9 dokladnio z wldknaai ayntetyczny«i« 
zwlaszcza o dlugoici do 9 aw w iloAci do 2% wagowych • Nestepnla dodo jo 8i« wikrowypalnlacz 
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teki Jak drobno zvlalony pla«ak, pdpady elektrownlane, hutnicze ltp» w poBtacl szlaou wo<Jne- 
90 w llo^cl od 1^5% w&gowych/kt6ry absorbuja si^ na powlarzchni wl^kien celulozowych ^ a na 
koJ^cu dodaje a If canant korzyatnle portXandzki w llo^cl BO* 90% wagoivych, Caloid rozclariczs 
9l« ivodf w 9tosunku 10-13% wagowych suchaj aa&y do wody» Z tek przygotowanaj zawiaalny wi6k- 
niato-cenanrowej formuje alf p2yty wltfknisto^-eaAantowa poprzaz nawijanla na Mala fornatowya 
ftarstw aXeaanTarnych, w trakcla foraowanla naetfpuja procae odnadnlanla* Pla lapszagg spoja^ 
nia warstw aleaantarnych po zakortczoniu procoau odwradnlania dodaja alf plaatyf ikators, 
korzyatnla naftalenoMO-foraaldehydowago lub (aalanlno-foroaldehydowago m lloAci do lrS% nago- 
wych» NBStfpnle ot rzyiiena plyty praeuje aic i laiakuja. 

P2yry dachom wykonyvrane spoaobaa nadtug ivynalazku nla zawloraJa w awyst aktadzla 
azkodllwago dXa zdronia azbaatu. Zasttpuj? calkowlcla atoaowana dotychczaa plyty azbestoivo- 
-cenentqwo, przy czya «o±na produkowac ten san aaortynant, to jaat plyty plaakia 1 plyty 
faliate o r4±nyeb wysiarach* 3adnocz9^Ria zoatait wyallMinoyvany problaa odpaddw produkcyjnych^ 
kt6ra it poataci azlaa6w wywoionych na haldy zanleczyazczaiy irodowiako naturalna« 

P r z y k I m d. Do zaialonych do 60^ anarnoici wl^klan colulozowyeh m llo^ci 3% 
wagowych dodaja aif 2% wagoivych ii2<}klan ayntatyoznych o dlggotfcl do 9 a», aleaza alf 1 dodaja 
5% wagowych odpadAw alaktrownlanych m postael aziaau wodnago* Po dokladn^ pryeieazaniu dodaja 
alf 90% wagowych ceaantu portXandzkiego. Calo^d po wyaleazanlu rozelarilGza elf ivodf w stoaunku 
lOX.wagowych auchaj aasy do Hody. Kasf tf klaruja alf n«aCfpnla na wak foraatotryr gdzla nawl^a 
Jf aif jadna na drugf waratwy alaaantarna* W trakcla foraowania naatfpuja procat odwadnianla* 
ttarstiry elaaantarna naklada alf mt do uzyakanla ifdanaj gruboaci plyty. Po zakortczanlu procoau 
odaadnianla dodaja aif do l«S% wagowyeb naf talano-foraaldehydu* Na koi^cu p^yty poddaja sif 
aprosbifanlUr a naatfpnla laiakowaniu* 

ZaatrzaZenla pa t a n t o w a 

1» Spoa^b vrytwarzanla plyt dachoivycb polagajfcy rva wysieazaniu Hl6kian z cenancaa i 
innyal dodatkaal* a naacfpnie Ich zdfor«owaniu« znaaianny tya^ie 3-S% negowych 
zalalonych do 60^ anarnoicl widklen caXuXozowych alaaza aif z 0-^2% ^tagoivych wt6knaai ayntatycz 
ny»i o dlugoicl^zwiaszcza do 9 nn l z 1-5% wagowych aikrowypalniacza w poataci szlaau wodnogo 
1 na kortcu dodaja alf 80-90% wagowych ceaantu, a po dokiadnya wynieazaniu rozcie^czs aif xod^ 
m stosunku 10-13% uragowych auchoj ftaey do wody 1 fornujo sif plyty na waXe foraatowyn poprzez 
naviljanla warstw alanentarnych, odsysaj^c jednocza^nle vrodf, a po zakoilczaniu procesu odwad- 
mania dodaja aif do l»5% plastyf ikatora 1 gotowe ptyty prasoje aif« a nastfpnie latakuje* 

2. Spoadb wadXug zaatrz.l^ znaaienny tya»ld Jako nikro^^ypainiacz stosuja 
sif zoielony piasek liib odpady elektrowniefle lub hutnlczej a Jako plestyf iketor naftelen 
f 0 ra a Ida hydowy lub aalanino-f oraaldahyd. 
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